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® ScMchtstoff. 

Ein Schichtstoff, der bei seiner Verwendung als TrSger- 
bahn fur Dach- und Dichiungsbahnen bei guten Brandeigen- 
achaften ein verbessertes mechanisches Verhalten zeigt und 
der aus einer Vliesschicht aus synthetischen und einer 
Vlieaschicht aus mineralischen Fosern besteht wird erhatten 
durch die Vemadelung 2weier vorvcHestigter Faservliese. 
die einmal bus Synthesefasem, zum anderen aus minerali- 
■chen Fasem besteften. Die Vemadelung ergibi eine feste 
fformschlOssige Verbindung beider Vliese, wodurch die Nei- 
gung zur Detaminierung beider Schichten unter extremen 
tt\ernK>mechanischen Bedingungen vermieden wird. 
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Schlchtstoff 

Dl vorliegende Erfindung betrifft einen Schlchtstoff 
mlt verbesBerten mechanlBchen Eigenschaften und ver- 
beBsertem Brandverhalten bei Einsatz als Trfigerbahn 
ftlr Dach- und Dlchtungsbahnen. Solche Dach- und 
5 Dlchtungsbahnen slnd xnelst mlt elner eln- Oder beld- 
seitlgen Bitumenschlcht versehen, kOnnen aber auch 
elne Beschichtung aus Elastomeren Oder Plastomeren 
aufweisen, 

Aus der DE-OS 32 26 041 1st es bekannt, auf eln loses^ 
d.h. unverfestlgtesr Mineralfaservlies elne diinne 
Schlcht von ebenfalls losen Kunststof f asern auf ziibringen 
und dlesen Schlchtstoff durch Nadeln zu verfestlgen. 
Durch elne Hltzebehandlung 1st es mSgllch, die Kunst- 
Etoff asern mlt den Mlneralf asern zu verschmelzen. 
Durch dieses Verschmelzen verden forms tablle Mlneral- 
faserblankets erhalten. 

Als TrSgerbahn ftir Dachbahnen ist eln Schlchtstoff 
20 aus elnem Synthesefaservlies und elnem Mineralfaservlies 

aus dem DE-GM 77 39 489 bekannt. Die belden Vllesschlchten 
aus synthetlschem und minerallschem Fasermaterlal slnd 
dort durch Blnden Oder Kleben mltelnander verbunden. 
Verwendet verden hlerzu thermoplastlsche und vernetzende 
25 Duromere. 

Solche Tragerbahnen ftihren zu Dach- und Dlchtungsbahnen 
mlt hlnreichend hoher Verarbeltungsstabllltat belm Bltu- 
mlnleren und bel der Verlegung* Ihre Dlmenslonsstabllltat 
30 erlaubt sogar elnlaglge Verlegung auf dem Dach. Das 

Brandverhalten dleser Dachbahnen nach DIN 4102, Tell 7, 
1st durch die Mlneralf aser schlcht deutllch verbessert. 
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Tragerbahnen aus MischvlleEen aus mlneralischen und 
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Bynthetischen Fasern, wi Bie Im DE-GM 77 23 547 b - 
Bchrleben sind, erg b n dagegen k in nennenswerte 
Verbe&Berung des Brandverhaltens. 

5 his einziger Nachteil der bekannten Schichtstof f e aus 
einer xalneraliBchen und elner synthetischen Paser- 
schicht bleibt die Neigung zur Delaminierung der beiden 
Schichten unter extremen theriDomechanischen Oder 
nechanischen Bedingungen. 
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Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung unter 
Wahrung aller Vorteile der bekannten Schichtstof fe ftir 
TrSgerbahnen fiir Dach- und Dichtungsbahnen, auch noch 
diesen Nachteil zu (iberwinden. 
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Erf indungsgeroSB besteht deshalb der als TrSgerbeihn fttr 
Dach- und Dichtungsbahnen geelgnete Schichtstoff aus 
einexn vorverf estigten Synthesef aservlies und einein 
vorverfestigten Mineralf aservlies , die durch Ver- 
20 nadelung xniteinemder verbunden Bind. 

Das Synthesef aservlies besteht bevorzugt aus Polyester- 
fasem, oaeist aus PolySthylenterephthalat • Besonders 
bevorzugt werden Filamentvliesstof f e^ sogenannte 

25 spunbonds, wie sie z«B. in der DE-OE 24 60 755 be- 
schrieben werden, die ihrerseits durch Vernadelung 
Oder sonstige an sich bekannte Verfahren vorverfestigt 
Bind, par die Vorverf est igung durch Vemadeln geniigt 
hierbei eine Vernadelungsstichzahl von ca. 10 % der 

30 2ur Verbindung der beiden Schichten des erf indungsge- 
ttSBen Schichtstof f 6 benOtigten Gesamtstichzahl. Bevor- 
zugte Flfichengewichte der Filamentvliesstof fe llegen 
zvischen 50 und 350 g/m' , die Einzeltiter zwlschen 
3 und 8 dtex, speziell zviBchen 4 und 6 dtex. 
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Als Min ralf aservlies werden Glasf aservliese bevorzugt, 
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speziell In Form von Stapelf aservliesen. Besonders 
haben Bich nafl gel gte Stapelf aservliese b wShrt, 
BewShrt haben Bich aber auch VliesBtoffe aus kerainischen 
Fasern. Das Vllesgewlcht der Mineralf aservliese liegt 
meist zwischen 10 und 100 g/m' , bevorzugt zwischen 
30 und 60 g/m* . Derartige Vliese beschreiben z*B. 
die EP-OS 19 465, die EP-OS 25 115 Oder die 
DE-OS 31 43 586. Zur HerBtellung des erf indungsge- 
roSBen Schichtstof f s werden die beiden vorverf estigten 
Vliese nach den bekannten Verf ahren miteinander ver- 
nadelt. Die Vernadelung soil 10 bis 100 Stiche/cm^ , 
bevorzugt zwischen 20 und 50 Stichen/cm* , betragen. 
Dabei erfolgt die Vernadelung so, daB die Nadeln zuerst 
in das Synthesef aservlies einstechen und dann das 
darunterliegende Mineralf aservlies durchdringen. Die 
Stichtiefe richtet sich selbstver standi ich nach den 
VliesstSrken. Sie liegt zwischen 6 und 11 min und flihrt 
2U einer festenformschlUssigen Verbindung des Synthese- 
faservlieses mit dem Mineralf aservlies mit Hilfe der 
durch letzteres durchgezogenen Synthesefasern. 

Die beigefiigte Zeichnung zeigt einen Ausschnitt aus 
dexn erfindungsgemSBen Schichtstof f. Dabei bedeutet 
1 das Mineralf aservlies, 2 das Synthesef aservlies . 
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Patentansprflch 

1. Schichtstoff als TrSg rbahn fUr Dach- tind Dichtungs- 
bahnen aus einer Vlles&chicht aus syntbetlschen 

und elner Vllesschicht aus mlnerallschen Fasern, 
dadurch gekeimzeichnet , daB er aus elnem vorver* 
festigten Synthesef aservlies und einem vorverfestig- 
ten Hineralf aservlies, die durch Vernadelung mitein- 
ander verbunden sind, besteht. 

2. Schichtstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Synthesefaservlies aus Polyathylentereph- 
thalat-Fasem besteht. 

3. Schichtstoff nach AnsprUchen 1 oder2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Synthesefaservlies ein 
Fileu&entvliesstoff Ist, der durch an sich bekannte 
Verfahren vorverfestigt ist. 

4. Schichtstoff nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das FlSchengevicht des Filamentvllesstof f s 

50 bis 350 g/m' , bei einexn Einzeltiter von 3 bis 
8 dtexr betrSgt, 

5. Schichtstoff nach veni^stens einem der Anspriiche 1 bis 4, 
daduirch ^ekennzeiclmet , daB das Mine ralf aservlies ein 
nafi ^elegtes Stapelf aservlies ist* 

6. Schichtstoff nach venigstens einem der Anspriiche 1 bis 5» 
dadurch ^ekennzeictanety daO das Mineralf aservlies ein 
FlMchenfevlcht svlschen 30 und 60 g/m^ aufveist. 
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